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চামডার কাজ 


অক রকমের চামড়া আমরা দেখতে পাই । 
কোন চামড়া সাদা, কোন ঢামড়া রঙিন, কোন 
চামড়া মোটা, কোন চামড়া! পাতলা । আনার কোন 
চামড়া খুব মসৃণ, কোন চামড়া খসখসে | 

বিভিন্ন কমের কাজে আমরা যেমন বিভিন্ন 
নুকমের কাগজ ব্যবহার ক্ষনি,--যীন্ন চামড়ার কাজ 
করেন তাদেরও তেমনি বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ঢামড়ার 
দরকার হয়। 

অতি প্রাচীন কাল থেকেই চামড়ার ব্যবহার চলে 
আসছে সব দেশে । যখন কাগজ ছিল না তখন 
বই লেখা হত চামড়ার উপর । তা ছাড়া জল. 
রাথবার পাত্র, পাদুকা, এমন কি নৌকা পর্যন্ত আগে 
তরি হয়েছে ঢামড়া দিয়ে। এখনও আরব দেশে 
চামড়ার নৌক। দেখা যায়। ভিত্তির! চামড়ার খলেয় 
করে জল নেয়। অনেক অনেক আগে-মান্ুষ 
যখন কাপড় বুনতে ঘা চাষ করতে শেখেনি, তখন 
সেই আদিম যুগের মান্য পম্তর মাংস খেয়ে আর 
তার চামড়া গায়ে দিয়ে বেচে খাকত। তখন থেকেই 
সব দেশে জুতার ব্যবহার চলে আসছে আজ 


_ পৰ্যন্ত । 


ৰ্‌ চামড়ার কাজ 


জুতে! ছাড়াও আমরা এখন ফুটবল, বড ব্যাগ, 
মলিব্যাগ, হাত ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, হাতঘড়ির বেজ, 
মাজায় বাধবার বেলী, যন্ত চালাঘার বেল্ট, চশমার . 
খাপ প্রভৃতি চামড়া দিয়ে তরি করি। মূল্যবান বই 
আমনা চামড়। দিয়ে বাধিয়ে ব্লাখি | 

আজকাল অবশ্য চামড়ার বদলে অনেক জিনিষ 
‘প্রাসটিক’ দিয়ে তরি হচ্ছে। এর সুবিধা-অস্ুবিধা 
দুইই আছে। 

আমাদের দেশে যে চামড়া উৎপন্ন হয় তাকে আমরা 
ছুই ্নকমে দেখতে পাই__এক কম ঘষে-মেজে সঙ্গূৰ্ণ 
করে তরি-আর একনকম অসম্গর্ণ। এই অসম্র্ণ 
ঢামড়াই বিদেশে চালান যায়। আর যেগুলি আমরা 
এখানেই স্বৰ্ণ করি, সেগুলি দিয়ে নানা রকমের 
কাজ হয়। আগে আমাদের দেশ চামড়াকে ভাল- 
ভাবে (তরি করে নেওয়ার কারখানা যুব বেশি 
ছিল না। আজকাল অনেকগুলি ভাল ভাল 
কারখান। হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন পশ্তর কীাচ| 
গামড়াকে নানাবিধ উপায়ে সুন্দর ও টেকসই করে 
নেওয়া হয়। 

সব পশুর ঢামডাই শক্ত নয়। (য় সব ঢামড়া শক্ত 
ণয় তা কোন কাজেও লাগে ন| | গণ্ডার, মোষ, 
শর, ঘাছুর, ছাগল-(ভড়া, কুমীর, সাপ, গো-সাপ 
প্রভৃতির ঢামড়া বিশেষ কাজে লাগে। 

সাধু-সম্্যাগী এবং সৌগ্বীন লোকের বাঘ ও 


চামড়ার কাজ ত 


হরিণের ঢামড়া ব্যবহার করেন। ৷ মল্লবীরের! মালায় 
বাঘের চামড়া পরলে তাদের সুন্দর দেখায়। বাঘ ও 


হরিণের চামড়াকে পবিত্র চামড়া বলে মনে করা হয়। 


আগেই বলেছি, বিভিন্ন জিনিষের জন্য বিভিন্ন ধরণের 
চামড়া লাগে । গগ্ডারের চামড়া এত মোটা যে তা 
দিয়ে আগে তিরি হত ঢাল ৷ আগেকার দিনে দশে 


ঢাল-শডকীর প্রচলন ছিল,_এখন তা উঠে গেছে 


বললেও হয়। মোষের চামড়া দিয়ে তরি হয় কল- 
কারখানায় যন্ত্ৰ জালাবার মোটা বেল্ট, জুতোর তলা, 
ঘোড়ার জিন-লাগাম এই সব। বাছুর ও ছাগল- 
ভেড়ার ঢামড়া বেশ নরম। এগুলি দিয়ে জুতোর 
উপরাংশ এবং মনিব্যাগ, ভ্যানিটিব্যাগ, দত্তানা 


| -গ্রভৃতি তৈরি হয়। কুমীরের ঢামড়া দিয়ে সুটকেণ 


প্রভৃতি তৈরি হয়। সাপ-গোসাপ প্রভৃতির ঢামড়া 


আরও পাতলা ৷ এই চামড়া সৌখীন জিনিষের 


চামড়ার উপরের কাজে লাগানো হয়। হন্নিণ ও 
নাঘের চামড়া সাধু-সন্ন্যাসীন্নী বা সৌথান লোকে পেতে 
বসনার আসন হিসাবেই ব্যবহার করেন ঃ কেউ কেউ 


৪ চামড়ার কাজ 


বাঘ বা হন্নিণেনন চামড়া দিয়ে চচিভূতে| বা স্যাণ্ডেলও 
তৈন্লি করান। 

চামড়ার কাজে দুটো ইংরাজী শব্দ প্ৰায়ই ব্যবহৃত 
হতে দেখা! যায়--হাইড (8109 আর স্কিন 9০৪), এ 
ছুটির পার্থক্য জেনে ল্লাথা দরকার । গণ্ডার, মোষ 
না! গরু প্রভাতি বড় বড প্রাণীর ঢামড়াকে ইংরেজীতে 
বলা হয় ‘হাইড’, আর ছাগল, ভেড়া, সাপ প্ৰভৃতি 
ছোট প্রাণীর ঢামড়াকে বলা হয় ‘স্কিন’। 


চাঁমড়া-তৈরি 

পাটগাছ থেকে পাটের ছাল ছাড়িয়ে নিলেই 
পাটের পরিফার আশ পাওয়া যায় না__সেজন্য 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দরকার। পাটগাছগুলি হাটা 
অবস্থায় কেটে পরিক্ষার জলে পঢাতে হয়। চলতি 
কথায় এই পছানকে বলে,_“জাগ দেওয়া'। পাট 
গাছ শুকিয়ে গেলে তাতে ভাল জাগ হয় না। ঘোলা 
জলে পাট পচাতে দিলে কিন্তু পাটের নং কালো! হয়ে 
যাবে। পাট বেশি ‘জাগ’ পেলে আবার আশগুলি 
টেকসই হবে না। 

চামড়ার বেলাতেও (সইল্লক্ষম পশুর গায়ের থেকে 
দর চে EB 
হয়। এই! তরি করার মধ্যেই নির্ভর করে চাচার 
ভালো-মন্দ। 


চামড়ার কাজ ৫ 


মনে কর, তোমাদের নাড়া একটা পোষা ভেড়া 
ছিল। ভেডাটি হঠাৎ একদিন মরে গেল। তার 
ঢামডাট| কি হবে? 
সহর বা পল্লীগ্রামের কোনও নির্জন প্রান্তে একট। 
করে “ভাগাড় থাকে। লোকের! তাদের ছাগল, 
ভেড়া, গরু প্রভৃতি এই সব ভাগাড়ে ফেলে দিলে 
কোনও কষাই বা মুচি ট মরা জন্তটার ঢামড়। ছাড়িয়ে 
নেয়। তারপর শিয়াল-শকুন-কুকুর প্রভৃতিতে 9 
জন্তটিকে খেয়ে ফেলে । 
মুচি ৰ ঢামড়াটি ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের কাজে 
লাগায় অথবা ইজারাদারেরকাছে নিৰ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় 
করে। ইজারাদার হচ্ছে এমন লোক যে মিউনিসি- 
প্যালিটি বা বোর্ডের কাছ থেকে এই সব ভাগাড় টা 
দিয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ের জন্য জম! নেয়। বিভিন্ন ভাগাড়ের 
জন্য ঢামারকে তারাই নিযুক্ত করে লাখে । ঢামারের 
ক্কাছ খেক অনেকগুলি ঢামড়া পাওয়ার পর ইজারা- 
দার এ ঢামডাগুলি "ট্যানিং-এর জন্য বড় বড় সহন্বের 
_ শ্ট্যানারী'তি পাঠায়। পাঠাবার সময় তারা যে 
_ অবস্থায় টামড়াটাকে পায়, ঠিক সেই অবস্থাতেই কিন্ত 
পাঠায় না। ক্কাঢা অবস্থায় ঢামড়াটাকে অযত্নে 
ফেলে রাখলে তাতে পোকা লাগে, দুর্গন্ধ হয় এবং 
3 চামড়। নষ হয়ে যায়। সেইজন্য কয়েকটি 
প্রক্রিয়ার পর ঢামড়াট| শুকিয়ে তারপর ট্যানিংয়ের 
জন্য পাঠাতে হয়। 


ওঁ চামড়ার কাজ 


যান! ঘাল্তক্ষাল্ৰ-যীর| আমাদের নানারকম সামা- 
জিক অন্তষ্ঠানে ঢাক-ঢাল, কাসি ও শানাই বাজিয়ে 
আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেন, তাদেরও ভো 
চামড়ার দরকার ট্যানিং ও রং-চং-করা ভালো 
চামড়ায় তাদের প্রয়োজন নেই; ভাগাড় থেকে হা 
থাজারে যে সব কষাই মাংস বেচে, তাদের কাছ থেকে 
তালা কাচ! চামড়া জোগাড় করেন। তারপর 9 
ঢামড়ার ভিতর দিকটায় নুন দিয়ে কয়েকবার ঘষে 
দেল এতে এ ঢামড়ার জল বেরিয়ে আস। তারপর 
চামড়াটিকে টান টান করে নৌদ্রে শুকাতে হয়। 

নৌদ্রে শুক্ষাবার আগে জলের সঙ্গে ‘আন্নসেনিক’ 
মিশিয়ে এ দ্রবের মধ্যে ঢামডাট| দুনিয়ে নিলে ওতে 
আন্ন কাট-পোকা৷ লাগবার সভাবনা থাকে ন| | 


বিদেশে যে সব চামড়া চালান দেওয়া হয়, তাতে এই 
ব্যবস্থাই করা থাকে| 


যে থা হছ্ছিল। চামডাটা শুকিয়ে বেশ খটখটে = 


হলে নাগ্তকার শ্রী চামড়ার লোসের দিকটা উপরে 
(ফলে ওটা একটা সমতল কাঠ বা পাখরের উপন্ন 
ঘাখে। তারপর বাশের ছুরির মাখার দিকট| দিয়ে 
এ লোমণগুলি ঘষে ফেলা হয়। এজন্য কেউ কেউ 
ঘুটের ছাইও ব্যবহার করে। লোমগুলি এভাবে তুলে 
ফেলবার পর এ দিকট| বেশ মসৃণ হয়ে যায়। এই 
এবং খোল প্রভৃতি ছাওয়| হয়। 


চামড়ার দ্বিতীয় অবস্থা 
ট্যানিং 

এতক্ষণ পর্যন্ত ঢামড়ান্র প্রাথমিক অবস্থার কথা 
বলা হল। এই অবস্থার ঢামড়া দিয়ে ঢাক-ঢোল, 
হোল, খঞ্জনী, চড়বড়ি, একতারা প্রভৃতির মুখ ছাওয়| 
যতে পারে; কিন্তু সচরাচর যে চামড়া আমন 
জুতোর (দাকানে, কি “সেলাই-নুর্ুস'ওয়ালার কাছে 
দেখতে পাই, সেগুলি হচ্ছে এ প্রাথমিক অবস্থার 
ঢামড়াকে যান” করা অনস্থা | 

ট্যানিং করবার আগে ঢামড়াটাকে কতকগুলি 
বিশেষ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে আনতে হয়| যেমন, _ 
জলসিক্ত করা বা সোফিং, (লাম ছাড়ানো বা আন- 
হেয়ারিং দুণ মাখানে৷ বা লাইমিং ইত্যাদি । 

জ্ঞলসিক্ত কলা লা ০সান্ছৎ-ন্ুন দিয়ে জল বের 
করে তারপর 3 চামড়াটিকে শুকিয়ে নেওয়। হয়। 
চামড়াটিকে ট্যানিং করান আগে প্রথম পায়ে 
ওটাকে বেশ করে নুনজলে ছুবিয়ে (নওয়| দরকার ৷ 
শ্তকলে চামড়ায় জলীয় ভাগ থাকে কম। তা ছাড়া 
ওর উপরের দিকটায় লবণ না দেওয়ায় সেথানে 
ময়লা ও জীবাণু থাকে৷ 

এইজন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড-এ এ চামড়া ২৪ ঘণ্টা 
রেখে তারপর টাটকা জলে আবার ২৪ ঘণ্টা (রখে 
দিলে চামড়ার উপরের দিকটাও টেকসই হবে। 
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হলোোম ছাড়ানো বা আল-<হুস্নাব্িং--চামড়| থেকে 
তিন কমে লোম ছাড়ানো যায়। আগেই বলেছি, 
“ নবাগ্িকারের শুকনো চামড়ায় ঘুটর ছাই দিয়ে বাশের 
কাঠিল সাহায্যে লোম ছাড়ায়। এটা প্রাচীন পদ্ধতি৷ 
: ঘতমানে অন্য রকমে লোম ছাড়ানো হয়ে থাকে। 

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ এযালকালিন সালফাইডস ও দুণ 
মাখিয়ে লোম ছাড়ান হয়। সাথারণতঃ মেষের 
চামড়ায় এই ব্যবস্থা চলে । তাতে লোমগুলিও বেশ 
পরিক্ষার থাকে৷ 

তৃতীয় পদ্ধতি ৪ খুব ড়া সালফাইড দ্রাবকের- 
ধধ্যে ঢামড়াটিকে ডুবিয়ে ন্নাথার পর ঘষা দিলেই 
লোমগুলি সহজে উঠে আসবে। 


ইন সাম্থানেো লা লাইস্ি-_-পা খুরে দুণ মাখালে 
চামড়ার আশগুলি ফেপে ওঠে। তাতে চামড়ায় কোন 
অপন্িক্ষার বা বীজানু থাকতে পারে ন| | চামভাকে 
সাইজমত কাটা বা শ টুমিং-এর পর শক্ত ও সমতল 
কাঠের উপর রেখে ছুরি দিয়ে ৯ ঢামড়াকে সাইজমত 


মাংস ছাড়ানে৷ ন ০ল-৯--ঢামড়ার মাংসের 
দিকট| উপরের দিকে রেখে এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে 
তৈলাক্ত মাংসগুলি আঁচড়ে ফেলা হয়। এন ।থেকে যে 
চবি বেরিয়ে আসে সেটা একটা পাত্রে জ্বাল দিয়ে 
গ্রীজ (৪৮০৪০) উৎপন্ন কা হয় | 


চামড়ার কাজ = ৯ 
এরপর প্রতি গ্যালন জলে এক পাউণ্ড হিসাবে 
সালফিউর্িক তআ্যাসিভ দিয়ে জ্বাল দিয়ে তার মধ্যে 
ঢামড়াটি দুবাতে হবে। পরে এ ঢামড়াটি অন্য আর 
একটি জলপাত্রে রেখে ঢামড়াটি জোরে জোরে টেনে 
নিতে হবে। 
এতগুলি প্রক্রিয়ার পর তবে আসল ট্যানিংয়ের 
সময়ে পৌছান গেল। 


ট্যানিং 

ট্যানিং তিন রকমে কর! যেতে পারে। বিভিন্ন 
রকমের ঢামভার জন্য বিভিন্ন প্রথায় ওটা ট্যান করা 
হয়ে থাকে । 

(5). গ্রা-গ্াচড়াল্প লাহাতন্য ভ্যালি & -ঢুণ-পরিশ্তদ্ধ 
ঢামড়াটিকে গরানের কাঠ ও ছাল, বাবলার ছাল 
ও হরিতর্কীর জলের সঙ্গে নিচের অনুপাতে মিশাতে 
হবে। তারপর 3 চুণ-পরিস্তদ্ধ চামড়াটিকে ওর মধ্যে 
চুবিয়ে রাখতে হবে। 


মিশ্রণটা হবে এই রকম $ 
বাবলার ছাল-__ ২ ভাগ 
হরিতকী-_ ১ ভাগ 


গরানের ছাল-_ ১ ভাগ 
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(২) ক্রোম (Chrome) ট্যানিংও ছরকষমে হয়ে থাকে £ 
চামড়াটাকে দ্রবণের মধ্যে একঘার দুবানো এবং 
ছার দুবানো | 


একটা পাত্রের জলে সোডা ক্ৰিষ্কালট| গলিয়ে নিতে 
হঘে। তারপন্র এ জল ক্রোম আ্যালামের সঙ্গে নাড়িয়ে 
নাড়িয়ে মিশান দরকার । চামড়াটাকে বেশ নরম 
করনা জন্য ওর সঙ্গে আধসের আন্দাজ জুনও 
মিশান যেতে পারে। 
চামড়াকে ছুবার ঢুবানো ঃ 
এন্ন জন্য চু নকম দ্রাবক (liquor) দন্নককান্_ 


ক্রমিন্ক আ্যাসিড দ্রাবক এবং লিিডিউসিং 
দ্রাঘক । 


ক্ৰমিক জ্যাসিড ‘বাঃ 
সওয়া মণের মত চামড়ায় ঃ 


(teducing}y 


সোডা বাইক্ৰোমেট-- ৫পাঃ 
মহ্‌ন-_- ৫ পাঃ 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিভ-_ ৩ পাঃ 


দিল সুবিধা অনুসারে 
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লিডিভলিহ বাঁ 
হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড-- ৫ পাঃ 
হাইপে৷-- ১০ পাঃ 
জল-- ২৫ পাঃ 


প্রথম “বাথের' মধ্যে চামড়াট! চুবিয়ে তুলে পরলে 
দেখা যাবে, ওটায় বেশ হলদে রং হয়ে গেছে। এ 
পর যতক্ষণ এ চামড়াটি নীলাভ নং ঘারণ না করে 
ততক্ষণ ওটাকে দ্বিতীয় ঘাথের মধ্যে চুবিয়ে রাখতে 
হবে। 
(৩) অস্চালুইম উ্যান্িথ 

ঢামডা থেকে মাংসটা বেশ করে ছাড়িয়ে তারপর 
ওটা ঠাণ্ডা জলে ঘণ্টা খানেক ঢালিয়ে দিন-ছুই স্মরণ 
রূপে জলে চুবিয়ে ল্লাখা দরকার । এন্পপর প্রতি 
সওয়া মণ ওজনের চামড়ার জন্য-_-১০০ পাঃ আযালু- 
মিনিয়াম সালফেট এবং ৭৫ পাঃ সল্ট গরম জলে 
গুলে নিত হবে। ত্যালুম এবং সল্টটা যখন সঙ্মুণ- 
ল্নপে গুলে যাবে তখন তান মধ্যে ঢামড়াটি ফেলা 
উচিত। তারপর ঠাণ্ডা জলে দিন-ছুই রাখবার 
পর ঢামডাটাকে গরম জায়গায় রেখে শুকাতে হবে! 
তারপর একট! গামলায় আটভাগ জইড্র্ণ (ওট 
মিল) এক ভাগ কাদা ও “স্টক আ্যালাম লিকার" 
মিশিয়ে একট! পালিশ বা “পস্ট' তরি করবে। এটা 
চামড়ায় লাগিয়ে সপ্তাহ খানেক গরম জায়গায় ক্মলিয়ে 
রাখতে হবে। 


মরক্কো চামড়। 


মরকৌ ঢামড়া তিরীর প্রথাটা অনেক পুল্লাতন। 
ভেড়া বা ছাগলের ঢামডাকে দুণের জলে উপযুক্ত 
'সোভিয়াম সালফেট’ মিশিয়ে কয়েকদিন পরে মাংস 
(ঢ ছে, সাইজমত কেটে গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে। 

তারপর গাছের ছ্ালের ট্যান 3 এই ট্যানের জন্য 
মন্নক্ত৷ ঘাবলা না৷ সোণালীর ছাল ব্যবহার করা 
যেতে পারে। এই গাছের ছালের জলে চামড়া ধুয়ে 
তারপর নতুন জলে ধুয়ে হরিতকীর জলে দিন-ছুই 
(মথে দিতে হবে। এরপর তিল-তেল মাখিয়ে 
ঢামড়াটিকে ক্মলিয়ে শুকিয়ে নওয়৷ দরকার । 

(যে সব চামড়া সচন্নাডব আমরা দেখতে পাই ঃ 
যারা জুতো না অন্যান্য চামড়ার জিনিষ (তরি ঘ| 
গল্নামত করেন, তারা বাজার থকে চামড়া কিনে 
লেল | বিদেশের (তরি চামড়ার দাম খুব বেশি । 

. আমাদের দেশের কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে প্রভৃতি 
পহরে চামড়া তেরি ট্যানিং) করবার কারখান! 
(ট্যানারি ) আছে। এই সব জায়গার তৈরি চামড়াই 
আমন্ন৷ সচরাঢর ব্যবহার করি। 

চামড়া ছু'রকমে বিক্রী হয়--ওজন দরে ও বৰ্গফুট 
হিসাবে। জুতোর তলা বা৷ ‘গোলের’ চামড়। ওজন 
দরে পাওয়া যায়। তলার এই ঢামড়া কয়েক 
প্রকারের আছে-- 


(১) ঢাপ দিয়ে কঠিন করা বা ‘কমপ্ৰেসড’ সোল-_ 


চামড়ার কাজ ১৩ 
এই ‘সোল’ সব চেয়ে ভালো ৷ কাণপুর প্রভাতি 
জায়গায় ইহা তৈরি হয়। এর দাম প্রতি পাউণ্ড 
_-সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা] ৷ 

(২ হালানি সোল--এই ‘গোল’ সব চেয়ে (মাটা। 
এন প্রতি পাউণ্ড তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন 

টাকার মধ্যে | 

(৩) ইন সোল-_-এই ‘সোল’ পাতিলা। এই (সাল 
প্রথমে লাগিয়ে তারপর মোটা সোল লাগান হয়৷ 
এর দামও প্রতি পাউণ্ড তিল টাকা৷ থেকে সাড়ে 
তিন টাকা | 

8) মাদ্ৰাজী--এই চামড়ার রং সাদা । এন প্রতি 
পাউণ্ড সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকায় বিক্রী 
হয়। 
চামড়ার “গোড়ালী” ঘা ‘হিলে'র বদলে আজকাল 

রবারের “হিল'ও ব্যবহৃত হচ্ছে । এর দাম আঠাশ 

টাকা থেকে টৌন্রিশ টাকা! প্রতি ডজন । 


জুতোর উপন্াংশের চামড়া ঃ | 

(১) ক্লোম--এই ঢামড়া বিভিন্ন রঙের। এন প্রতি 
বর্গফুট চোদ্দ আন! থেকে চামড়ার ভালো-মন্দের 
তারতম্য অনুসারে আড়াই টাকা দরে বিক্রী হয়! 

(২) “সায়েট' ঢামড়া-_এই টামড়াও বিভিন্ন রঙের 
হয়| এর দাম প্রতি পাউণ্ড চোদ্দ আন! থেকে 
ছটাকা। 
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(৩) ভেডীর ঢামড়া_ভালো-মন্দ অন্ুসারেই এই 
ঢামড়াও ছু টাকা থেকে বার টাকা পাউণ্ড বিক্রী 
হয়। ভেড়ার ঢামড়া_ ড্যাগ্সিয়ন, সাদা ও বকরী 
ভেড়া প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের আছে। 
সুতোর জন্যে এক থেকে দশ নম্বর অবধি সাইজ 

কা চামড়াও কিনতে পাওয়| যায়। 

এইন্সপ বিভিন্ন সাইজের সেলাই-কনা ঢামড়ার দাম £ 

নিউকাট-প্রতি ডজন ২৮ টাকা 


আ্যালবাট _%৮. ৮» ৩০ » 
সা ত 4৬১ 
বগা] ডে 
MER. 1 37 


জুতে| (তির জন্য যে কাঠের ফর্মা ব্যবহৃত হয় 
তাও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। দাম__ এক থেকে 
চাঁন নং ২॥০ এবং পাঁচ থেকে দশ নং ২০০ প্ৰতিযান| ৷ 


টুকরো চামড়া আড়াই টাকা পাউণ্ড হিসাবে বিক্ষী 
হয়। 


রং করা 


এরপর আসে চামড়ায় নং ধরানোর কয়৷ 
রংটাকে গরম জলে গুলে নিয়ে পরিফার স্যাড়ায় 
ছেকে নিতে হবে৷ তারপর ওটাকে রঙের পাত্র 
ডলে গুলে নেওয়া দরকার । ঢামড়াটিকে এরপর 


চামড়ার কাজ ওঁ ১৫ 


কিছুক্ষণ এ জলের মধ্যে নাড়াতে হবে। চামড়ায় 
যখন নংট। বেশ ধন্নবে, তখন দ্রবণটাকে আরও গরম 
করবে। এইবার 3 রঙের সঙ্গে চবির তরল তেল 
মিশিয়ে আবঘণ্টাকাল ওর মধ্যে চামডাটাকে নাড়াতে 
হয়। তারপর পরিফারক রাসায়নিক সাহায্যে ওটা 
পরিফার করতে হবে। 


করালো! বং 
_ এক্সট্রা কনক বা অন্ত কোন রং_-৬ আনা 
ফ্যাটলিকার তেল-- ১২ তোলা 
ক্যাষ্টর অয়েল (রেড়ির তেল)--১২ ,, 
লগ কাঠের নির্যাস ই» 
গ্যাম্বিয়ার-_ স্ব ১৪ 
সোডা-_ ১ আনা 
টাই টক্স__ ৯ আনা 
জন্ম ল্লাভ- 
লাল রং ৬ আন৷ 
ফ্যাটলিকার তেল-- ১২ তোলা 
রেডির তেল-- ২ তোলা 
গ্যান্বিয়ার__ ৬ আনা 
কাঠের লাল রডের নির্যা_: ৬ আন৷ 
লগ কাঠের নিৰ্যাস-- ৬ আনা 
টাই টক্স-- ৩ আন৷ 
সাদ ত্রাস 
টারকি লাল-- ২ তোলা 


ফ্রেঞ্চ চক-- ২ তোলা 


HAY চামড়ার কাজ 

এন্নপন্ন ঢামডাঢিক্ষে বাতাসে শুকিয়ে ব্রাশ দিয়ে 
ঘষে আনশ্যকমত ক্ষৱাতেন ভিজে গুডোর উপর 
(রথে নরম করে নিতে হবে। তারপর তক্তার উপর 
(রেখে চামড়ার চারপাশ পরিকফার করে কেটে দেওয়া 
দন্নকার ৷ : ল্যাকটিক আ্যাসিড দিয়ে ধুয়ে দিতে 
পারলে আরও ভালে! হয়। ডিমের পালিশ দেওয়ার 
প্রচলনও কোথায়ও কোথায়ও দেখতে পাওয়া যায়। 
- ডিমের কু্ুমটাকে জলের সঙ্গে বেশ ক্ষনে ফাটিয়ে 
ভার সঙ্গে ল্লং এবং কিছু দুধ মিশিয়ে নাও। তারপর 
এক্ষখণ্ড পরিক্ষা ন্যাকড়৷ দিয়ে ই জিনিষট। ছেঁকে 
নাও। 

এহু শাঁলিিশ্শেল জন্য অস্লোক্তল- 


জল আধ সের 

সজল হ তোল! 

টাটকা দুধ-- ১ তোলা 

পিগমেণ্ট_ ৪ তোল 
ভাঁর_ ২ 


ফরম্যাল ডি হাইড-- ২ তোলা 


ভ্রাশ দিয়ে চামড়ায় এটা লাগাতে হবে। পালিশটা 
বাতাসে শুকালে কাচ দিয়ে ঢামড়াটা ঘষাল বেশ 
চকচকে হবে। 

সাদা (ক্রাম ঢামড়ার (বলায় এত কিছু দরকার 
হয় না। লোম ছাড়াবার পর উপরের দিকটায় 
মাত্র “ফ্রেঞ্চ লাগিয়ে নিলেই হবে। 


চামড়ার কাজ ১৭ 
হলে সল ভ্ল্পপাতি চামড়াব্ৰ কাত লালে 
যারা কাজ করে, যন্ত্রই তাদের প্রধান জিনিষ | 
লাঙ্গল ছাড়া চাষী চাষ করতে পারে না, হাতুড়ী ছাডা 
কামার লোহা দিয়ে কিছু গড়তে পারে না, ক্ষনাত- 
নাটালী প্রভৃতি ছাড়াও কাঠের মিস্ত্রী অচল ৷ 
হাতের কাজের যন্তৰ যত ভালো হবে, কাজও তত 
সুন্দর হবে। 


অল (৪1) 


ঢামডার বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন রকমের যন্ ঢাই। 
সাধান্ণকাজে__ 

কাটারনি, সুচ ঘা ভোমন্া, হাতুড়ী, নাটালী, 
শাড়াপী, ঠোঁট শাড়াসী, ভ্রাকেট বা লাস (৪৮1), 
ইক্সাতির রূলার-১২% কাঠের গোল রুলার, এল 
(7) আকারের ইক্সাতের ক্বোয়ার, মাকিং অল-ছিদ্ৰ 
করার জন্য হলো পাঞ্চেষ, মার্বেল পাথর ( সাদা ), 
পাথর (কালো )__জুতোর সোল পিটাবার জন্য 
জিন হ্যামার__হিলের ভিতর দিকের (পরেকের মাথা! 
ভাঙ্গবার জন্য। বেনো--পাথরের উপর রেখে চামড়া 
নাড়াবার জন্য, বাথের ছুরির মত যন্ত্র, তার- 

| 


১৮ চামড়ার কাজ 
কাটনী, ন্লিং-ঢাপনী, দিস্তি-এটা দেখতে কতকটা 
বঘাটালীরু মত। এর একদিকে মোটা, অন্য দিকে 
চ্যাপ্টা । ক্ষুরপী-_-চামড়ার ময়লা-মাটি ঘষে ফেলবার 
জন্য। তা ছাড়া, ফেটির সুতো, টনের সুতো, 
মোম, লেদার সলিউসন, তঁতে-মিশান ময়দার আঠা, 
জুতার কাটা এসবও ঢাই। খালিকটা জল, কিছু 
ন্যাড়া, একখানা, সমতল কাঠও ঢামভার কাজে 
দরকার হবে। 

পাতার ধারে বস যারা জুতোর কাজ করে 
তাদের থলের দিকে ‘লক্ষ্য করলেই ঢামড়ার কাজের 
নানা রকম যন্ত্রপাতি ও চামড়া দেখতে পাওয়া যাবে | 


কাগজের কাজ 


ঢামড়ার দাম বেশি। কাজেই প্রথম শিক্ষার্থীরা 
চামড়া দিয়ে কাজ না শিখে কাগজ দিয়ে কাজ শিখতে 
পারেন৷ 

প্রথমে কাগজকে ঢোকা, গোল, তেকোণা৷ প্ৰভৃতি 
বিভিন্ন আকারে কাটা শিখতে হবে। এজন্য ছুরি, 
কাটি, ক্ল, কগ্মাস এবং পেন্সিল প্রভৃতির দরকার । 
কাগজ কাটা ঃ 
বর্াকারে--&8 যেন কাগজের এক ধার। এই £র উপর 
P বিন্দু নেওয়া গেল। এই P বিন্দুর উপর দিয়ে কাগজটি ভাজ 


চামডার কাজ ১৯ 


করে যেন PQ পাওয়া গেল । এটা £8র উপর লম্বা বা খাড়া- 
ভাবে দাড়াল ৷ PQএর উপর দিয়ে কাটি চালিয়ে ৮ খেকে কোনা- 
ল্কুনি ভাবে এমন করে 
ভাজ কর যেন PQ 724 
সঙ্গে মিলে যায়| ঢ৮0তে 
7) একটা বিন্দু নাও-- 
যেন PD বর্গটির একটা দিক 
হয়। তারপর এ দুপর্দা 
ক্রাগজটি [র বরাবর ভাজ 
কর যাতে 7011)চর উপর 
লম্বাভাবে দাড়ায় । ভাজের 
বরাবর কাটি ঢালাও । দেখবে বর্গাকার একখণ্ড কাগজ 
পাওয়া গেছে। 


কাগজের জিনিষ ঃ 
চশমা বা টিরুণীর খাপ--4১ B € D একখানি আয়তাকার কাগজ 
নাও | কে এর উপর এবং ওকে 7র উপর ফেলে লম্বালন্বি 


ভাজ দিলে ওল পাওয়া গেল। এইবার ও কোণটি 7৮এর 
বনাবর এমলভাঘে ভাজ দাও যেন 6] লাইনের [তে পড়ে। 


২০ চামড়ার কাজ 


তারপর এমনভাবে ভাজ হর যেন EFPQতে পড়ে।. ঠিক 
ভাবে অন্য দিকও ভাজ দাও যেন ল কোণ 20এর উপর দিয়ে 


কিছু দূরে বিপরীত দিকে পড়ে । এন্সপর কাগজটি উল্টিয়ে নিয়ে _ 
ফোটা-দেওয়া লাইনের উপর দিয়ে ভাজ দাও | তারপর 20এর _ 


টি 


বানর ভাজ চালাও | একটা চণমার খাপ বা টিরুণীর খাপ অথবা 
পয়সা লাখবার থলি তৈরি হাব | 


+/2//24, 


কাগজের জুতো! 


ঢামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করবার আগে কাগজ 
দিয়ে জুতো তৈরি করবার কৌশলটা শিখে নেওয়া 
ভাল। তাতে চামড়ার অপচয় হয় লা, কাজেও 
দক্ষতা আসে। 


/ 
ছি 4177 
দৰ লৈ ন 
+ ৰ 
১ ২৭৬ { 
ডা প্ে।লখ+৮ 6 
তু ৯. ৪ 6 
<) ২ ৮72 
নি রি 
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জুতোর প্রধানত দুটো ভাগ--তলা আন্ন উপন্ন। : 

কাগজের স্লিপার তৈরি করতে হলে চাই__ 

তলা বা সোল ঃ এজন্য মোট! পেই-বোর পায়ের 
মাপে কেটে নিতে হঘে। ওর গোড়ার দিকে ‘হিল’ 
লাগাতে আরও শক্ত এবং মোট! কাগজ ঢাই। সমতল 
কাঠের উপর তী শক্ত কাগজটা রেখে হিলের মাপ 
অনুযায়ী বাটালী দিয়ে কেটে নিতে হবে। 

উপরের কাজ £ মেয়েদের ফ্রক প্রভৃতি তির 
জন্য নান! ধরণের ফুল-দেওয়। কাপড় বাজারে কিনতে 


৩.৪6, ভাট. 85৮ ৮, ১৮৯ 


৮০০০ 5776/ 


২২ চামড়ার কাজ 


পাওয়া যায়। এ কাপড় এক টুকরো! কিনে পায়ের 
'পাজার'_অর্থা চওড়া ও উচ্চতার মাপে কেটে নাও। 
এইবার (কতকটা হংরাজী ভি (৮) অক্ষরের 
আকারে) এ কাপড়ের মাথার দিকটা ইনসোল ও. 
সোলের মাহ্মখানে গুজে দিয়ে আঠার সাহায্যে বেশ 
করে এটে দাও। তারপর ভিতরের মাপমত একটা 
‘সুখতলা!’ দিতে হবে। 

কাপড়টাকে কড়া ইস্ত্রী করে নিলে কাজ ভাল 
হঘে। কাপড়টার আকার ৮ আকারে ন| করে U 
(ইউ ) আকারে করলে  স্িপারের প্যাটার্ণ আলাদা 
হবে। ওটা মুখ-_অর্ধাং পায়ের আন্গুলের মাথার 
দিকটা থাকবে খোলা। কাপড়েন্ন ফালির 'স্র্যাপ' 
দিয়ে কাবলী শ্লিপারও এইভাবে (তরি করা যেতে. 
পানে । 
আজকাল র্বারের টায়ার কেট তার সঙ্গ 
ঢামড়ার ফ্্যাপ বা ফিতে জুড়ে স্লিপার করা হয়। 
জিনিষটা নতুন হলেও ওটা তৈরির পদ্ধতিটা কিন্তনতুন 
নয়। এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই 
ঘিপার তরি হয়ে আসছে। যারা বন থেক বেত 
ভোলে তারা পায়ের তলাকে কাটা থেকেরক্ষা করবার 
জন্য তালগাছের ডেগার গোড়ার দিকটা টিরে লিয়ে 
ওর সঙ্গে চওড়া শক্ত ফিতে, বেত বা লতা লাগিয়ে 
প্লিপার (তরি করে নেয়। 


জুতো মেরামত 


এইবার চামড়ার কাজ কিছু কিছু' কলা যেতে 
পারে। টুকরো চামড়া দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। 
নানা! প্ররণের ঢামড়া কিনে জুতো মেরামত ক্ষর ছলে । 
এজন্য ঢাই--স্মুতো, মোম, বাটালী, ক্াটা-তুললী, 
হাতুড়ী, একথান! সাদ! পাথর, একখানা ছোট ভক্তা, 
অল (৭৯!), কুচ বা (ভামন্না, জুতোর কাটা, জল, 
ন্যাড়া এবং তলা-উপর উভয় কাজের জন্য চামড়া। 

মেরামতর কাজ এক রকম নয়। তলার কাজে 


অর্থাৎ ‘হাফ সোল’ করতে হলে হাফ সোলের চামড়া 
টিকে মাপমত কেটে, জল দিয়ে ভিজিয়ে তারপর 
হাতুড়ী দিয়ে চারপাশ পিটিয়ে নিতে হয়। তারপর 
জুতোটাকে উপুড় কলে ‘অল’ যন্ত্রের একটা মুখ 
জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওর তলায় হাফ সালের 
ঢামডাটাকে হাতুড়ীর সাহায্যে কাটা মরে দিতে হবে। 
সবশেষে তক্তার উপর জুতোটা রেখে বাটালী দিয়ে 


২৪ - চীমড়ার কাজ 


ওটা সমান করবে। গোড়ালীর বেলাতেও অনুরূপ 
কাজ; তবে গোড়ালীটা বেশি ক্ষয়ে গেলে সেই ক্ষয়ে- 


যাওয়া জায়গায় চামড়ার টুকরে! ঢুকিয়ে দিতে হয় ' 


যতখানি পারা যায়। 

উপরের কাজে শুধু সেলাই, সেলাইয়ের উপর পটি 
অথবা শুধু পঢ়ি দেওয়া হয়। যেখানে যেমন প্রয়োজন 
সেখানে সেইব্নকম সেলাই । সেলাইয়ের মধ্যেও সরু- 
মোটা ছু'রকম আছে। 

“সহ সেলাইয়ের জন্য চাই সরু-মোটা বিভিন্ন 
সুতো। স্ভো পাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে (মাম দিয়ে মজে 
নিতে হয়, তা না হলে স্মুতার পাক খুলে যেতে 


সেলাইয়ের জন্য মোটা সুতো ব্যবহার করা হয়। 
ভারপর সেলাইয়ের জন্য চাই স্কুঢ | এ কুচ কিন্ত 
জামা-কাপড় সেলাইয়ের সর্ট নয়। চলতি কথায় 
এই সুঁচকে কাটারনি বা ভোমরাও বলা হয়। 
(সেলাইয়ের সক্লু-মোট| অনুসারে সুঁচেরও সরু-সোটা 
পাৰ্বক্য আছে। - ভোমরা বা চামড়া সেলাইয়ের সুর্চ 
কতটা কাগজ ফুটো করবার শলার মত। এর 
একদিকে একটা কাঠের হ্যাণ্ডেল এবং এ লোহার 
“লাব মাখার দিকে একটা খাজ কাটা খাকে। ৰ 
কোন কিছু সেলাই করতে হলে প্রথমে স্ব টা 
চুকিয়ে ভিতর দিক থেকে সুভোটার এক প্রান্ত টেনে 
আনতে হবে উপর দিকে । বা-হাত তলার দিকে রেখে 


চামড়ার কাজ ২৫ 


স্কুঢেন্ন মাযার খাজের সঙ্গে সমুতোটাক্কে আটকে 
দিয়ে ডান হাত দিয়ে সু ঢটা টান দিলেই স্কুতোটা উঠে 
আসবে। যতখানি জায়গা সেলাই হবে তার কিছু 
বেশি লম্বা সুতে উপর দিকে তুলে রাখা দরকার | . 

সেলাই আর হবে ঠিক প্রভাবেই। স্কুঢটাক্রে 
দুক্ষিয়ে দিয়ে বা হাত দিয়ে নীচে থেকে স্'ছের মাথার 
খাঢে স্মুতোট| আটকে দিলে একটা আংটার মত 
উপরে উঠে আসঘে--ডাল হাত দিয়ে স্ুুচট! টান 

ই। তারপর এ সুতার উপরের প্রান্তটি এ 
আংটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নীচ থেকে বা হাত দিয়ে ' 
টান দিলেই (সেলাই হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম এই 
সেলাই করতে একটু অবুবিপ্রা হলেও অভ্যাস হয়ে 
গেলে এটা খুব তাড়াতাড়ি কনা যায়। স্ুঁচটাকে মাহে 
মানে মোমের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে ওটাকে সহজেই 
চামড়ার মধ্যে চালনা] করা যাবে। যাব| সেলাই করে 
তার! এজন্য অনেক সময় গরুর শিংয়ের ভিতরে মোম 
পুরে নেয়। শিংটাকে পা দিয়ে আটকে নাখতে কিছু 
অক্রবিধা হয় না। জুতোর উপরের চামড়া এনং 
লাইনিং প্রভৃতি ‘মেসিনেন্ন' সাহায্যেই সরা 
করা হয়। 

পটি-সেলাইয়ের আগে ঢামড়াটাকে ন্যাকডার 
সাহায্য জলে ভিজিয়ে সাদাপাখরের উপর রেখেসমান 
করে পরে কাঠের তক্তার উপরে বাটালীর সাহায্যে 
ঢারধার টেছে সমান ও পাতলা করে নেওয়। দরকার । 


২৬ চামড়ার কাজ 
যে জিনিষ মেরামত করা হয় তার রঙের সঙ্গে রং 
' মিলিয়ে চামড়ার পঢ়ি দেওয়া উচিত ৷ 
জুতোন কাজ যারা করে, তাদের সঙ্গে জতোর 
বিভিন্ন রঙের কালি এবং ক্রুশ রাখা দরকার | ভিজে 
ন্যাড়া দিয়ে জুতাটা বেশ করে মুছে নিয়ে তারপর 


কালিলাগাতে হবে। তার উপর ব্রণ যত তাড়াতাড়ি 
ঘষা যাবে জতাট| ততই চকঢকে হবে| 


জুতো তৈরি 


পায়ের মাপে পিঢবোড” কেটে নিয়ে ট্র পিচনোর্ড 
অন্থসারে চামড়া কাটতে হবে। চামড়াটি সাদা 


আটা 


পাথরের, উপর রেখে ধ্ৰানুগুলি নাটালীর সাহায্যে 
পাতলা করে নেওয়া দরকার । ঢামড়াটির ভিতর 


স্র = 
দিকে একটা পাতলা সাদা চামড়া দিয়ে নেওয়া উচিত৷ 


চামড়ার কাজ ২৭ 


আগেই বলা হয়েছে এই অংশটা ‘সাইজড’ ঢামড়া নামে 
বাজারে তৈরি অবস্থায় কিনতিও পাওয়া যায়। 

লাছন্নিং = সোন্দিং5 পাতলা এবং সাদা ভেডার 
ঢামডা কাঠের ফমার তলার 
দিকে ‘ইন সাল’ বসিয়ে ছোট 
ক্ষাট| দিয়ে ঢারধার স্বুরিয়ে 
মেরে নিতে হবে। তারপর 
ইনসোলের' সঙ্গে জনতার 
ঢামডাটাকে একটা পাতলা 
ঢামড়ার সরু ফালি চারদিকে 
জনতার সোল ছুটো_-একটা ১৫১২ 
থাকে তলায় আর একটা = 
ভিতরে । যেটা ভিতরে তাকেই ইনসোল’ বলা হয়। 

তারপর 3 ইনসোলের তলার দিকে চামড়ার 
টুকরো বসান দরকার। টুকরোগুলির মধ্যে ময়দার 
আঠা দিতে হবে__যাতে ওগুলি পরল্সর এটে থাকে। 
এরপর ওটা রোদ্দ.ব্ে শুকিয়ে নাও। 

এইবার বাইরের বা তলার সোল লাগিয়ে সব- 
সুদ্ধ সেলাই দিতে হবে। শেষটায় সোল লোহার 
কৰাটা দিয়ে এটে দাও। 

=লিশিৎ ৪ কী দিয়ে “সাল'টা আছড়ে তারপর এ 
(সালে ময়দার আঠা ঘষে আশগুলি মেরে দিতে হবে। 
এন্পপর সোলের ঢারদিকে রং লাগালো দরক্ষার। 


চামড়া দিয়ে যে জিনিষ তৈরি হবে, সেই অনুসারে 


চামড়া বাছাই কর! দরকার | কারুশিল্মের বা টুলিং 
ক্ধাজের জন্য ঢাই_- 


ইলিৎ কাস্£ গরুর বাছুরের পাতলা ও মোটা 
চামড়| কিনতে পাওয়া যায়। এই চামড়ার স্বাভাবিক 
বংটাই (বণ সুন্দর। এতে 'মডেলিংয়ের কাজ বেশ 
ভালে! হয়। 


টিলা হাহভঃ ছোট বলদের না ষাড়ের এই 
চামড়া 'টুলিং কাফণয়র মতই, কিন্তু এটা বেশি 
ভারী । হাতব্যাগ প্রভৃতির চামড়ার উপল্ নক্সা তুলতে 
হলে এই ঢামড়াই উপযুক্ত | 
লাভ ল্ষিব্দঃ ভেড়ীর ঢামডা কে ক্ুন্দর সুন্দর 


এরক্ষো চামড়া তৈরি হয়। এটায় যুব সুন্দর রং ও 
পালিশ করা যায়। 


হিংভাল€ এটা হচ্ছে খুব পাতলা মেষচর্ম। 
' “লাইনি কাজে এই চামডা বিশেষ উপযুক্ত । আর এক 
ঘন্মণের গিপ ক্ষিন বা মেষচ আছে যার দাম খুব 


বেশি নয়। প্রথম শিক্ষার্থীদর এই চামড়াই ব্যবহার 
করা উটিত। 


০সানভঞ নাচ্চা মেষের চামড়া থেকে এটা 
(উনি। এই ঢামড়াকে চ্যান করে বা লোম ছাড়িয়ে 
লং করে নেওয়া হয়। 


চামড়ার কাজ ২৯, 


কুমীল ও লাসাশ প্রভৃতির চামড়ায় নক্সা করা 
চলে না। এই ঢামভায় আপনা থেকেই সুন্দর দাগ 
দাগ কাটা থাকে! 

একটি কাজের বিভিন্ন অংশের জন্য আবার 
বিভিন্ন চামড়ার দরকার। এজন্য হাতের কাজ হা 
মডেলিং করতে মোটা, চামড়া, ভিতরের আস্তর বা 
লাইনিংয়ের জন্য মা্মারি এবং ফিতে না লেসের জন্য 
পাতলা! চামড়া কেনা দরকার । 

ঢামড়া হাতের মুঠোর মধ্যে রগড়ালে যদি কচ ক্ষচ 
শব্দ হয় তা হলে সেটা হাতের কাজের উপযুক্ত নয় 
নুন্মতে হবে। লক্ষ্য রাখা দরকার, চামড়ায় কোন 
কিছুর দাগ না থাকে বা কাজ করবার সময় কোন 
রকম দাগ লা পড়ে। কাজ করবার আগে চামড|- 
টিকে রেকটিফায়েড বেজিন অথবা অকজেলিক 
আ্যাসিড দিয়ে ঘুয়ে নেওয়া উচিত | 

কাজ আরম্ভ করবার আগে ঢামড়াটিকে একটা 
সমতল কোন কিছুর উপর রেখে ন্যাড়া দিয়ে ওর : 
উপর সব জায়গায় সমান ভাবে ঠাণ্ডা জল দিয়ে 
ভিজিয়ে নিতে হবে। তারপর কাঠের বেল্ুনি দিয়ে 
ওটাকে ঘেশ ভালো করে বেলে নেওয়া দব্লকান | 
এরপর কোনও ছায়া জায়গায় চামড়াটিকে বাতাসে 
শুকিয়ে নিতে হবে। 


যন্ত্ৰপাতি 


প্ৰয়োজন | এজন্য ঢাই--হাতৃড়ি, বাটালি, কাঠের 


ব্‌ কাঠেন্ন সমতল ভক্তা, মডেলার বা ট্রেসার, স্প্রিং 
পাঞ্চ, ছোট সাধারণ পাঞ্চ, বোতাম লাগাবার ডাইস 


ৃ 
ষ্নল্‌ইমেণ্ট বক্স, রং, আঠা, কাঠের ক্লিপ, শর যন্ত্র 


লিতু, পেষ্ট ঘোড়; জল রাখার বাটি, ল্লংয়ের পাত্র, 
ভুলো, ন্যা্ষড়া৷ এবং প্ৰয়োজনীয় চামড়া | 


? 


হাতের কাজের জিনিষ 


চামড়া দিয়ে বহুবিধ জিনিষ তিরি ক্ষনা যেতে 
পারে। প্রত্যেক জিনিষ তৈরির পদ্ধতি ও মাপ 
আলাদা ৷ স্যাটকেশ প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ তৈরি 
করতে লোহার ফ্রেম দরকার হয়। সব জিনিষ 
তৈরির বিবরণ এখানে দেওয়| সম্ভব নয়। হাতের 
জিনিষের নক্মার এবং ওটাকে স্বুন্দর করতে যে যে 
পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তারই সংক্ষিত্ত বিবরণ এখানে 
দেওয়া গেল। 


ট্রেসিং বা নকা। তোলা 


(তরি চামড়ায় নক্সা তুলবার আগে কোন্‌ কাজে 
কতখানি চামড়া লাগবে তার ধারণা থাকা ঢাই। 
যে নক্মাটি ঢামডায় তোলা হবে, সেই ক্মাটি হিজি- 
বিজি না হয়ে পরিক্ষার হওয়া দরকার । 

নক্সাটি আকবাল পর ওটা ট্রেসিং পেপারে তুলে 
নিয়ে  ট্রেসিং পেপারটি চামড়ার উপর রেখেক্লিপদিয়ে 
এটে নিতে হনে--যেন ট্রেসিং কাগজটা সরে না যায়। 
মনে রাখতে হবে, একবার ব্যবহৃত ট্রেসিং পেপারে 
দ্বিতীয়বার চামড়ায় দাগ দিতে যাওয়া ঠিক নয়। 

টামডাটিতি দাগ দেওয়ার আগে ওটা একটা 
কাঠের পাত বা সমতল কাঠের পাতের উপর লেখে 


৩২ চীমড়ার কাজ 


ভিজে ন্যাকড়ার সাহায্যে 2 ঢামডাটিকে নরম করে 
নিতে হবে ৷ 


এইবার এ ট্রেসিং পেপারটিকে বা হাত দিয়ে টলে 
লাইনের উপর দিয়ে অন্ত জোরে দাগ দিলেই ন দাগ 
চামড়ার উপর উঠে পড়বে। একটি লাইনের উপর 
ছুবার দাগ দেওয়া ঠিক নয় এবং ধৈর্য ধরে একবার 


বসেই ওটা সম্পূর্ণ করে ফেল! উটিত। ট্রেসিংয়ের পর 
কাগজটি সনিয়ে ফেলতে হবে। 


এন্পপর মডেলিং বা চামড়ায় দাগ দিয়ে নক্মাটিকে 
ফুটিয়ে তোলা ৷ চামড়ার যে অংশটুকুতে ছবি তালা 
হবে সেই অংশটি ভিজে তুলো দিয়ে নরম করে নেওয়া 
দরকার | মডেলার যন্ত্রের মাথাটা থাকে চ্যাপ্টা 
ধরণের এবং কিছুটা বাকানে| | এই মাথা দিয়ে ঢাপ 
দিয়ে নক্মার যে যে জায়গা উঁচু করতে হবে (সই সব 
জায়গা সর্থদা মডেলারের মাথার দিকে রেখে পাশে 
ছাপ দিয়ে যেতে হবে। ঢাপটা হবে লক্সার লাইনের 
বাইরে । দু'হাতে চাপ দিয়ে মডেলিং কর! উটিত। 
মডেলিং আস্তে ধৈৰ্য সহকারে এবং সমানভাবে খোচ! 
মানার মত চাপ দিয়ে করতে হবে। 


এমবসিং 


মডেলিংয়ে নল্মাটির চার ধারে চাপ দিয়ে ছবির 
অংশটি উদ করতে হয় কিম্তএমবসিংয়ে কাজ করতে 
হয় এর উল্টো । এই পদ্ধতিতে চামড়ার নীচের দিক 
থকে চাপ দিয়ে নক্মার অংশটিকে উ ঢু করা হয়। 
এজন্য ঢামডাটিকে উল্টো করে পেতে ট্রেসিং পেপারে 
ছবিটির লীচে কার্বন পেপার রেখে চামড়ার ট উল্টে] 
' পিঠে দাগ দিয়ে নেওয়| যেতে পারে । তারপর মডেলার 
দিয়ে যে যে জায়গা উদ করতে হবে সেখানে জোরে 
‘চাপ দিলেই সদর পিঠে নল্মাটি ফুটে উঠবে। 

কিন্ত এখানে মুস্কিল হচ্ছে, ঢামডাটি কিসের উপন্ন 
রেখে ঢাপ দেওয়৷ যাবে? শক্ত কিছুর উপর রেখে 
ঢাপ দিলে তলার দিকে ঢামডাটি কখনও উচু হয়ে 
উঠতে পারবে নাঃ সেই জন্য এমন কিছুর উপর 
রেখে দাগ দিতে হবে যাতে এ দাগ তলার দিকে সহজে 
ফুটে উঠতে পারে। এই জন্য বালি, তুলো অথবা 
কাঠের গুঁড়ো বোব্মাই বালিশ ব্যবহার করা যেতে 
পারে। 


ষ্রেনসিলের কাজ 


দেওয়ালের গায়ে অক্ষরকাটা টিন রেখে তার উপর 


| থা ব্রাশ টেনে অনেক সময় বিজ্ঞাপন দেওয়া 
রে বব ব্যাপারটাও এই | একযও্ড পাতলা 


টিন, ভেনেস্তা কাঠ বা  প্ররণের অন্য কিছুর উপর 


৩ 


৩৪ চামড়ার কাজ 


নক্সাটি সরু বাটালি দিয়ে কেটে নিয়ে ওট| চামড়ার 
উপর রেখে পছন্দমত ল্নং টেনে দিলেই চামড়ার উপর 


ছবিটি উঠবে। এজন্য বিশেষ ধরণের ‘ফ্ট্নসিল 
ব্রাশ ব্যবহার করা যেতে পারে। রংটা একবারেই 
ঘন করে দেওয়া ঠিক নয়; পাতল! ব্লং বাতাসে 
শুকিয়ে নিয়ে দু’ তিন বার করে দেওয়| উচিত। 


বাটিকের কাজ 


চামড়ার ক্াক্ষকার্ধের উপর অনেক সময় সরু সরু 
সুন্দর দাগ দেখা যায়। হাতে এই ভাবে দাগ দেওয়া 
সম্ভব নয়। এজন্য “বাটিকের, কাজ করা হয়। 
চামড়ার যেখানটায় এই আকা-বাকা সুন্দর দাগগুলি 
করতে হবে, সেখানে খানিকটা সাদা সঁদের আঠা খুব 


চামড়ার কাজ ৫ 


ঘন করে লেপে দাও! তারপর ওটা রোদ্রে শুকাতে 
দিলে আঠার উপর আপনা থেকেই ফেটে গিয়ে নানা 
নকম দাগ হয়ে যাবে। হাত দিয়েও শুকনো আঠার 
দাগটা কুকিয়ে নেওয়া যায়। 

এইবার ব্রাশ বা তুলে! দিয়ে খুব ঘন এবং পাকা! 
নং 3 আঠার উপর টেনে দাও। ফাটলগুলির 
ভিতর দিয়ে এ চামড়ায় রংয়ের দাগ পড়ে যাবে । 

এন্পপর ভিজে ভুলো দিয়ে ঠাণ্ডা জলে আস্তে আন্তে 
এ আঠা তুলে ফেললেই চামড়ায় বাটিকের কাজ 
দেখা যাবে। 

মনে রাখা দরকার-_-মডেলিং করঘার আগে 
বাটিকের কাজ করতে হবেঃ কারণ, মডেলিংয়ে 
চামড়ায় উ'ঢুনীঢু হয়ে যায়৷ তার উপর সঁদের 
আঠা মেখে বাটিকের কাজ করতে গেলে ঢামডাটি 
সমতল না হওয়ায় দাগও সুন্দরভাবে পড়বে না | 


স্প্রে যন্ত্র সাহায্যে চামড়ায় রং 


মোটর গাড়ী, লোহার আলসারী, (বছ্যুতিক পাখা 
প্রভৃতিতে ল্লাশের বদলে ‘স্রে' যন্ত্র সাহায্যে নং কলা 
হয়। এই যন্ত্রে রিজার্ভ ট্যাক থেকে নলের সাহায্যে 
বাতাস “শ্রগান'এর ভিতর আসে। তারপর এ 
‘গান’ দিয়ে প্রে করা হয়। 

চামড়ায় শুর করা যন্ত্র অত কিছু সাজ-সরজাম 
নেই, কিন্তু পদ্ধতিটা একই । 


৩৬ চামড়ার কাজ 
চামডায় স্প্রে করার যন্তে সক্ষ ও মোটা মাত্র দুটি 


নল আছে। 


গুড়ে| অবস্থায় নং কিনে ওটা মেখিলেটেড ক্মিন্নিটে 
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গুলে একটি শিশিতে 
বনায়৷ নংটি যেন গাঢ় 
না হয়- হাল্কা নং 
কয়েকবারও স্রে করা 
ঢলে। তারপর  ষে 
চামড়ায় নং করতে 
হবেতী ঢামড়াটি কাঠের 
ক্লিপ দিয়ে পেষ্ট 
বোভের সঙ্গে আটক্রিয়ে 
নাও। 


এইবার রংয়ের শিশিটির কে) মধ্যে স্প্রে যান্ত্রর 
সক্ষ নলটি (খ) ঢুকিয়ে দিয়ে মোটা নলটি (গে) 


ওল্প উপর লহ্বভাবে ধর । 


(ছবি দেখ) 


তারপন এ মোট! নলের (গ) মুখে জোরে ফ, দাও । . 
দেখবে, সক্ষ নলের উপর মুখ দিয়ে রংটা ফোয়ারার 


মত ছিটিকিয়ে পড়ছে। 


লেসিং বা ফিতের কাজ 


হাতে তৈরি কোন কোন চামড়ার জিনিষে ফিতের 
ক্ষাজ বা লেসিং করলে জিনিষটা! দেখতে আরও সুন্দর 
হয়। যে চামড়া দিয়ে জিনিষ তৈরি হবে, ভার উদ্বৃত্ত 
অংশ থেকে ফিতে তৈরি হতে পারে। অখবা আলাদা. 
ভাবে ভেড়া বা বাছুরের পাতলা চামড়া! দিয়েও ফিতে 
কল্পা যেতে পারে। 

ফিতে খুব বেশি লম্বা করলে কাজের অসুবিধা 
হয়ঃ এজন্য ফিতে দু-তিন হাতের বেশি লা করা 
উচিত নয়। ফিতে কাটবার আগে ঢামড়াটিকে ভিজিয়ে 
বেলুনি দিয়ে সমান করে নিতে হবে। বাতাসে এ 
ঢামড়া ভুকালে তারপর ওর থেকে ফিতে কাটা 
উচিত৷ ৷ 

যেখানে বার-ঢোদ্দ ইঞ্চি লম্বা ফিতির দরকার, 
সেখানেও মাপের ঢামড়া থেকে ফিতেটা যতথানি ঢওড়। 
হবে সেই অনুসারে পেশ্সিলের দাগদিয়ে কাচির সাহায্যে 
কেট নিলেই হল। ছু'তিন হাত লম্বা ফিতের দরকার 
তুলে এবং সেটা অল্ঞ-পরিসর চামড়ার ভিতর থেকে 
বের করত হল চামড়ার মান্মথানে একটা সোজা 
দাগ (টেনে নাও। এই দাগের ঠিক মান্মখানে একটি 
বিন্দু নাও এবং জেসটির চওড়া! অন্সারে এর কাছেই 
বাঁ-দিকে আর একটি বিন্দু দাও। প্রথম বিন্দু থেক 


৮, চামড়ার কাজ 


ডিভাইভার দিয়ে উপরদিকে একটি অধব্বত জাক। 
এটা ত্র লাইনের হা-দিকে মিগবে ৷ দ্বিতীয় বিন্দু 


ই 

লেস কাটা 
লাইনের নিচের অংশে আর একটি অথ দ্বত আকতে 
হবে! এই ন্বত্তের ডান-দিকের লাইল এনে কাচি 
চালালে ন্বত্তের আকারে একট৷ ফিতে তরি হবে। 

এই ফিতেটি জলে ভিজিয়ে হাত দিয়ে একটু একটু 

টানলে ওটা অনেকটা সোজা হয়ে আসবে। যেষে 
জায়গা অসমান থাকবে, সে সব জায়গা কাটি দিয়ে 
সমান করে নিতে হবে। এই লেসটি শুকবার পর 
শাঢ রংয়ের পাত্রে ওটা চুলিয়ে নিয়ে আবার শুকাতে 


দিতে হয়। তারপর ন্যাড়া দিয়ে ওটা পালিশ করে 
নেওয়! দরকার । ৃ § 


চামড়ার কাজ ৩৯ 


চামড়ার কারুকাজ করার জন্য সাধারণত এক 
ইঞ্চির ছ'ভাগ কি আট ভাগ চওড়া ফিতের দরকার 
হয়! ফিতে কাটবার সময় কিন্তু খানিকটা বেশি 
প্ররেই কাটতে হবে কারণ, ফিতে ভিজে অবস্থায় 
টানলে ও শভকালে ওর ঢওড়ার দিকটা অনেক কমে 


যায়। 


ফিতের জৌড় 


ছুটি ঢামডার ফিতেকে একসঙ্গে জোড় দিতে হলে 
ওর একটির তলা ও অপরটির উপর দিক দেড় ইঞ্চি 


মত জায়গায় বাটালী দিয়ে কলম কাটার মত ঢাজু ও 
পাতিল! করে কেটে লিয়ে প্র দু'মুখ “সিকোটিন” দিয়ে 
জুড়ে দেওয়া দরকার । 


ফিতের বুনানী 


চামড়ার ফিতেয় নানারকম নূনানী দিয়ে বিভিন্ন 
জিনিষের জন্য বিভিন্ন রকম হ্যাণ্ডুল তৈরি হয়ে 
থাকে। 

চামড়ার ছোট ছোট ফিতের সাহায্যে অনেক 
রকম বুনালী হতে পারে। এখানে ছু'রকম নুনানীর 
কৌশল দেখান গেল। 


০০ 


অনেকগুলি ফিতে কেটে নাও (ছবি দেখ )। ওর 
একদিকে থাকবে তানের মত ফলা, আর একদিক 
হনে গোলাকার এবং মানখানটা থাকবে চেরা | 
তারপর এ চেরা জায়গা দিয়ে 3 তীরমুখ টেনে 
ণাও। এইভাবে ক্রমান্বয়ে বুনানী দিয়ে গলে 
এন্দ ফিতে হয়ে যাবে! 

ছবির ফিতের আকারে কতকগুলি ফিতে, 
ফেটে নাও। এই ফিতের ছু'দিকেই থাকবে ঢেরা। 
ফিতের মান্সখানের টিপা অংশ যতথানি চওড়া, ওর 
চিনা অংশও হবে ঠিক ততখালি ঢওড়া_যাতে এ 


A চামড়ার কাজ ৪১ 
ফিতেন্ন মান্মখান থেকে দ’ভাজ করলে ঢেরা জায়গায় 
১য়) ৰি) 


আর এক রকমে ঢামড়ার ফিতের সুুদ্বশ্য কাজ 


কর! হয়__ছবি দেখলেই ওটা কিভাবে করা৷ হয়েছে 


তা 


৪২ চামড়ার কাজ 


দিয়েও তেমনি চান, পাচ কি তারও বেশি গোছ| নিয়ে 
লুনানী দেওয়া যেতে পারে। কিভাবে বুনানীটা হয় 
ছবি দেখলেই নুন্মতে কষ্ট হবে ন| ৷ 


লাঞ্চ পাঞ্চিং কথাটির অর্থ ছিদ্ৰ করা। ছিদ্ৰ 
ছু'রকমের ক্ষর| যায়--মোটা সু দিয়ে কাগজ বা! 
ঢামড়া ছিদ্র করা যায় কিন্তু ওটাকে পাঞ্চিং বলে না । 
ট্রাম বা ট্রেণের চেকার টিকিটে ‘পাঞ্চ করে দেন। 
এই পাঞ্চ ত্রিকোণাকার বা গোল। পাঞ্চ করলে 
সেখানকার কাগজ তো ঢামড়া) একেবারেই 
খানে না_ বেরিয়ে যায়৷ মোট! সুচ দিয়ে ছিদ্র 


করলে সেখানকার কাগজ বা চামড়া বেরিয়ে 
যায় না উল্টো দিকে ঠেলে ওঠে। 


চামড়ায় ফিতের নুনান দিতে যেখান দিয়ে 


চামড়ার কাজ ৪5 


নুনাণী হবে সেখানে প্রয়োজনমত ছোট বা নড় 
গোলাকার ছিদ্র করা হয়। এইনপ পাঞ্চিয়র 
ছু'রকম যন্তৰ আছে৷ একটা স্রাং পাঞ্চিং ও অপরটি 
সাধারণ পাঞ্চিং। হং পাঞ্চিংয়ের (ছবি) মুখের 
ভিতর ঢামডটি ঢুকিয়ে নিয়ে দিয়ে জোরে ঢাপ দিলেই 
ছিদ্র হয়। গাড়ীর টিকিট ঢেকারদের হাতি এই 
স্রীং পাঞ্চিং থাকে । চামড়ার পাঞ্চিংয়ের আন্কৃতি 
অবধ্য অন্য ব্লকম। সাধারণ পাঞ্চিংয়ের একটা 
(লাহার মাথায় গোলাকার মুখ খাকে। চামড়ান্ন 
উপর এ মুখ রেখে কাঠের হাতুড়ী দিয়ে আন্তে ঘা 
দিলেই পাঞ্চ হয়ে যায়। 

জির্িহ-_কাগজ বা চামড়ায় আংটা পরানোকে 
ক্লিটিং বলে। ক্লিটিং অনেক রকমের আছে । এক 


ং হাতব্যাগ প্রভৃতির হাতলের গোড়ার 
টি মখ ইত্যাদি আটকাতে ব্যবহৃত হয়। 
এই ক্লিটিংয়ের মাথা ঢ্যাপ্টা__লীডের দিকে দুটো পা। 
পাঞ্চিংয়ের ছিদ্রের মধ্যে এই পা-জোড়াটি ঢুক্রিয়ে 


চামড়ার কাজ 
দিয়ে উল্টো দিকে ছুটি বা পরক্মর বি 
(জোরে ঢাপ দিতে 
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পরীত দিকে 


কতকটা জামার টিপ- 


ক্লিট লাগাবার জন্য বিশেষ যন্তৰ 


হয়। 
আর এক রকম ক্লিট 
কলের কতি। এই 
আছে । 


ফিতের বুনানীর কাজ 


(পাঞ্চিংয়ের ছিদ্রের ভিতর ) 


৪8৫ 


চামড়ার কোমরবন্ধ বা বেন্ট 
বেজটটি যতখানি চওড়া হবে সেই অনুসারে 


ঢামডার মোটা ফিতে তরি কন। এ চামডার 


একদিকের মাঝখান দিয়ে পাঞ্চ করে পাঁচ -ছটি ছিদ্র 


করে নাও এবং এ দিকের মাথাটা কলম কাটার মত 
কেটে দাও। অন্যদিকে ছবি অন্তযায়ী রিং ও চামড়ার 


চামড়ায় পালিশ 
মূল্যবান কাঠকে লৌদ্র-বৃষ্ঠি ও 
হাত থেকে লক্ষ। ক্ষরবার জন্য 
কনা হয়। চঢামডারও শক্ৰ আছে। চামড়া দিয়ে 
বাধানো বই যদি অনেকদিন লাড়াচাড়া লা করা যায় 
তাহলে এ চামড়ায় একরকম পোকা লাগে। মুণ 
লেগে কাঠকে যেমন স্কুদ্ৰ ক্ষুদ্র ছিদ্ৰ করে লট করে, 
নানা পোকাও তেমনি চামডার করে সৰ্বনাশ | 


ঘা পালিশ 


নানাবিধ পোকার _- 


চামড়ার কাজ ৪৭ 
এই সব পোকার হাত থেকে ব্লক্ করবার জন্য 
এবং ঢামড়াকেই সুন্দর ও মসৃণ রাখবার জন্য 
চামড়ায় পালিশ দেওয়ার দরকার হয়। 

চামড়ার বিভিন্ন জিনিষে পালিশও বিভিন্ন রকম। 

জুল পালিশ বিভিন্ন রংয়ের জুতোর জন্য 
বিভিন্ন কালী কোটায় বা শিশিতে বাজারে ক্ষিনতে 
পাওয়া যায়। জুতোয় মধ্যে মধ্যে এই পালিশ দিয়ে 
নিলে ঢামড়াটি ভালে! থাকে । 


' বাঁধানো বইয়ের চামড়ায় পালিশ 
(১) 
নিটস ফুট অয়েল, বিশুদ্ধ ২০০ শতকরা ২৫ ভাগ 


জাপানী বিশুদ্ধ মোম তি 
ল্যানোলিন, এ্যান হাইড্রোয়াস” ১১৭8. 
সোডিয়াম ফিয়ারেট গুড়ো টী হী 
ভিসটিলভ ওয়াটার উর ECHL 
] (২) 
ল্যানোলিন, এযান হাইড্রোয়াস” টা 750৮ 
জাপানী বিশুদ্ধ মোম টি ১ 
ক্্যাষ্ক্ন অয়েল তলি 


সোডিয়াম ফিয়ারেট, গুড়ে! DE 
ডিস্টিলড ওয়াটার 7760৮ 


হি চামড়ার কাজ 


(৩) 
ল্যালোলিন, এ্যান হাইড্ৰোয়াস 
বিশুদ্ধ জাপানী মোম 
নিট ফুট অয়েল 
সোডিয়াম ফিয়ারেট, গুড়ো 

(8) 
নিটস ফুট অয়েল 
ক্ষ্যাষ্টন্ন অয়েল 

(৫) 
ল্যানোলিন, এ্যান হাইভোয়াস” 
নিটস ফুট অয়েল 

(৬) 
পট্রোল্যান্রাম পেট্রোলিয়াম জেলী 


(১)ও (২) পালিশের ভিঃ ওয়াটার ও সোডিয়াম 
ফিয়ারেট ছাড়া আর জিনিষগুলি গলিয়ে নিতে হবে। 
তান্রপর ট্ ছুটি আলাদ| পাত্রে মিশাবে। পাত্রটির 
মুখে ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে উত্তাপ দিতে হবে যাতে 
ফিয়ারেটট! গলে যায়। তারপর ফিয়ারেট ও প্ৰীজট| 
ন্মাকিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। ওটা! ঠাণ্ডা করে নিলে 


ঘন পালিশ তৈরি হবে। 


(৩) পালিশটির সমস্ত জিনিষগুলি একসঙ্গে উত্তাপ 
দিলে একমাত্র সোডিয়াম ফিয়ারেট ছাড়া আরপগুলি 
গলে যাবে। তারপর 9 মিশ্রণটি একটি পাথন্ন বা 
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১০0০ 


কাচের পাত্রে ব্লয়ে ঠাণ্ডা করে নেওয়া দরকার । 


চামড়ার কাজ ২ 8৯ 
৪) পালিশের কিছুমাত্রহাঙ্গামা নেই--দুটি জিনিষ 


. সমান সমান ভাগে মিশিয়ে নিলেই হল । 


(৫) পালিশে ল্যানোলিনটিকে আস্তে আস্তে গম 
কুরে গলিয়ে নিতে হবে। তারপর নিট স ফুট অয়েল 
দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিলেই হল। 

(৬) পালিশটা দেখতে ভেসলিনের মতই। এর 
রং কতকটা সাদাটে এবং এর কোন স্বাদ ঘা গন্ধ 
নেই। 

চামড়ার অগ্নি-সংরোধক পালিশ 

অগ্নি-সংরোধক পালিশ লাগালে চামড়ায় হঠাৎ 
আগুন ধরতে পারে না। চামড়ার তৈনী গহনার বাক্স 
না চামড়া দিয়ে বাধানো মূল্যবান বইয়ের চামড়ায় 
এই পালিশ দেওয়া যেতে পারে। বাজারে ধাতু ও 
কাঠের জিনিষের জন্য অগ্নিরোধক পালিসও বিক্রী 
হয়। সেগুলি চামড়ায় লাগানো ঠিক নয়। 
চামড়ার পালিশ 8 


সেলুলোজ নাইটেট ফর ল্যাকুয়ায়াস ১ ভাগ 


মলোএখাইল এথার অব এয়াইলিন মাইকোন ২ * 


এথাইল এ ক্ষটেট 7 
এন-বুটাইল এ্যালকোহল 
টুলএন ডা 
স্কাইলিন 5 


_ ক্যাষ্$টর অয়েল অধ্বেক। 


৪ 


চামড়ার কারুশিল্পে পালিশ 


হাতব্যাখ, নিটিংকেস্, টয়লেটকেসৃ, রাইটিংকেসূ, 
পোট ফোলিও, ভ্যানিটিব্যাগ প্রভৃতি ঢামড়ার স্রন্দর 
' জিনিষগুলির জন্য পালিশের দরকার । বাজারে 
এগুলির জন্য সেলফ পালিশ প্রভৃতি পালিশ কিনতিও 
পাওয়া যায়। 

হাস ঘা মুরগার ডিমের সাদা অংশ খানিকটা 
ঠাণ্ডা জলে ফেটিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে অন্ত পরিমাণ 
শক্ষর কাচা দুধ মিশিয়ে নিলেও পালিশ তৈরি হবে|, 
এই জিনিষটি পাতলা করে চামড়ায় লাগিয়ে দিয়ে খুব 
(জোরে ঘষলে ঢামড়াটি বেশ চকচকে হয়। 

জলে ভিসি সিদ্ধ করে সেই জল 


চামড়ার উপর হাল্ধাভাবে মাখিয়ে দিলেও ঢামড়াটা 
খাকে। : 


তি 


( 


